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The invention relates to a composition which donates an odoriferous substance and absorbs moisture, 
and can preferably be employed in wardrobes and similar containers, and in small rooms, for keeping the 
atmosphere dry. 
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) Riechstoff-enthaltendes Trockenmrttel 

) Die Erfindung betrifft em Riechstoff-spendendes und 
feuchtigkeitsatifnehmendes Mittel, das vcrzugswefse In Klei- 
derschrinken und ahnlichen Behaitnissen, sowie in kleinen 
Rdumen zur TrockenhaHung eingesetzt werden kann. 
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Besdireibung 

Die ErfinduDg betrifft ein duftspendeades and Feuchtigkdt auf nehmendes Mittel auf Basis 



^1 



A) eines wasserabsorbierenden Polymeren, 
^ )einespor5senTragersfQrCund 
(C) eines Riechstoffs. 



Feuchtigkeit in Keller- und anderen R§umen kann zur Schimmelbadung und zu muffigem Geruch fuhren. In 
tropischen Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist es aber auch wichtig, diese Feuditigkeit in KleiderschrSnken 
und anderen BehSltnissen zu reduzieren, um die besagte Schimmel- und Geruchsbildung zu vermeiden. 

Feuchtkkdtsauhiehmende Mittel sind im Prinzip bekannt und auch im Handel erhaltlich. Eine Ubersicht der 
bekanntenTVo(*enmittdfindet sichzumBeispidin R6mpp(d)y4743(1992)od^^ 115(1979). 
Weitere Stoffe dieser Ait dnd z. B. Caldumchlorid. Silicagd, Natriumsulfat und Natriumcarbonat Angebotene 
Marktprodukte dienen Qblicherweise zur Anwendung m Kellerraumen. Aus preislidien GrQnden wird als 
aktives Material wasserfreies Caldumchlorid verwendet, das als Ttodmungsmittel sdion lange bekannt ist 

In der praktischen Anwendung fuhrt die Verwendung von Caldumchlorid dazu, daB das anfangs teste 
Trockenmittel unter Wasseraufnahme flussig wird. Dies beginnt zunachst mit der HydratbiWung des Calcium- 
chlorids, das dann weiter Wasser absorbiert und eine gesattigte Losung bildet Deshalb muB eme Md^idikeit 
20 vorgesehenwerden,dieFlussigkeitaufzunehmen. . ., « u-i 

Ubliche AusfQhnmgsformen eines solchen Marktproduktes verwenden deshalb emen zweigeteilten Benalten 
Der obere, offene Teil, der der Feuchtigkeitsaufnahme dient, enthah granuliertes Calciumchlorid auf einem 
siebahnlichen Boden. Das unter dem siebahnlichen Boden liegende Reservoir ist anfangs leer und dient d«r 
spateren HQssigkeitsauftiahme. Wegen der Art des Trockenmittels und der Konstruktion des Trockenmittelbe- 
25 halters smd sotehe AusfOhrungsformen fOr R^ume im Wohnbereich und fiir die Verwendung in Schranken 
ungeeignet 

Der vorliegenden Erfmdung lag daher die Aufgabe zugrunde, diesen Mangel zu beseitigen und em Produkt 
zur VerfOgung zu stellen, das sowohl hi bewohnten Raumen als auch m Schranken, vorzugsweisc m Kldder- 
schrtnken, aber auch m anderen Bdiaknissen sicher und voffig ungefahrhch verwendet werden kann. AuBerdem 
soUten Riedxstoffe ohne tecfamschen Aufwand einarbehbar sent 

Es wurde nun gefunden, daB ein System, das dnerseits mmdestens dn wasserabsorbierendes Polymer und 
andererseits dnen Riechstoff auf Natriumsulfat enthalt, diese Fordeniagen iiberraschend gut erfOllt 
Gegenstand der Eifindung ist also em Riecfastoff-enthaltendes TVod^enmittd auf Basis von 

(A) wasserabsorbierendem Polymer mit emem bei 30*C und 80% relativer Luftfeuchtigkeit m 30 Tagen 
bestimmten Wasseixlampf aufnahmevermogen von mindestens 65Q, vorzugsweise 1 300 bis 2 000 g/kg A, 

(B) wasserfrdem Natriumsulfot und 

(C) Riechstoff. 

Die wasserabsorbierenden Polymeren smd bekannt Sie kSnnen Imear sem. smd aber vorzugsweise vemetzt 
Im allgemdnra handelt es sich um Polymerisate aus wasserldslichen ethyienisch ungesSttigten Verbindungen 
und po^etfayienisdi ungesattigten Vemetzem. Die ethylemsch ungesatdgten Monomeren kdnnen nichdomscA, 
aniomsch oder kationlsch sdn. Im Falle ionischer Monomerer kann man audi Mischimgen ionisdier und 
nichtionischer Monomerer emsetzen, wobd der Anteil nichtionischer Monomerer m der Regel 0 bis 90, vorzugs- 
weise 0 bis 70Gew.-%, bezogen auf die Sunmie der zu polymmsierenden Ausgangsverbhidungen, betr5|t 
Bdspiele nichtwnischer Monomerer sind VlnyipyrroUdon, Methacrylamid und - vorzugsw^ - A«sylamsd 
Beispiele anionischer Monomerer smd Sulfonsaurederivate wie All^sulfonat und 2-AciyIamido-2-me1hyl-pio- 
pansulfonat, Carbonsauren und ihre Derivate wie Methacrylsaure, Malemslure, Itaoons^ure, Crotonsaure und 
- vorzugsweise — Aaylsiure. Beispiele kadonischer Monomerer umfossen Dialkylanunoa]kyl(meth)aayiate 
und -acrylamide, gewohnlich als SSureaddukt oder quatemfires Salz, wie z. B. DunediylanimometM(nieth)acry* 
latundDimethylaminopropyl(meth)acrylamid. ^ . ^ * j « « 

Bcvorzugte Polymere A umfassen beispielswdse Pfirop^lymensate von Acryhutnl oder Acrylsaure auf 
Iwdrolysierte StSrke (US 3 661 815 und 4 076 663), verseifte Vinylacetat/Acrylester-Copolymensate (JP-A Sho 
52-14 689X hydrolysierte Aaytaitril- oder Acrylamid-Copolymerisate QP-A Sho 53-15 959) und deren Vernet- 
zungspiodukt^ tdlneutraJisierte g^ebenenfalls vemetzte Polyacrylsaure (JP-A Sho 57-34 101> durdi Kiesel- 
siure Oder Silikate vemetzte wasserqudlbare Sauren wie Polyaciyteure (WO 93/17 066), mtem vcresterte 
Copolymerisate aus Carboxylgruppen-haltigen unge^ttigten Monomeren und Hydroxyalkylestergruppen-M- 
tigen ungesattigten Monomeren (US 52 80 079X vemetzte Carboxjdgruppen-haltige Pofefmeri^te, z. R nut Th- 
metlnrlolpropan-trisacrylat vemetzte Polyacrylsaure, gegebenenfalls in Gegenwart ernes hydrophflen oijam- 
schen Losungsnuttels wie Glycerin (EP-A450922), Carboxylgn4)pen-haltige Polymcnsatc, die zu 50 bis 
99Mol-%neutraGsiertsmd,enthaltendpro 100 Gewichtstdle dieser Polymerisate zusitzlich 

a) 0,001 bis 5 Gewichtsteile N-Hydroxyalkyi-Hn»eth)alamnester und/oder 

b) OfiOl bis 5 Gewichtsteile Polykondensationsprodukte von a) in 

fis c)0,l bis 5 Gewichtstdle Wasser und . 

<Q 0^ bis 10 Gewichtsteile eines wassermischbaren organischen Verdiinnungsmittels (DE-OS 41 16 428|, 

I&isammensetzungen aus 70 bis 993 Gcw.-<i^ gegebenenfalls vemetzten wasserldslichen und/oder wasserquell- 
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baren Polymercn auf Basis von Pofysaccharidcn oder deren Derivaten und 0,1 bis 30 Gew.-% gegebenenfalls 
veraetzten wasserqueiibaren synthedschen Polymerisaten aus (Meth-)Acrylsaure, (Meth-)Acrylnitril, (Meth- 
)AcryIamid, Vinylacetat, Vinylpyrrolidon, Vinylpyridin, Maleiiisaure(aiihydrid)r Itaconsaure-(anhydrid), Fumar- 
saure, Vinylsulfonsaure, 2-Aciylaznido-2-methyipropansu!f6nsaure sowie den Amiden, den N-Alkylderivaten, 
den NJ^'-Dialkytderivaten, den hydroxylgruppenhaltigen Estera und den aminognippenhaltigen Estern dieser 5 
polymerisierbaren Sauren, wobei vorzugsweise 2 bis 98 MoI-% der Sauregnippen dieser Sauren neutralisiert 
sin4 sowie 04 bis 30 Gew.-%, bezogen auf diese polymeren Komponenten, eines Materials mit einem Schmelz- 
Oder Erwei(Aungspunkt unterhaib von 180^C zur Verhinderung der Entmisduing und des Gelblocking, gegebe- 
nenfalls 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die polymeren Komponenten eines Vemetzers und gegebenenfalls bis 
zu 50 Gew.-%, bezogen auf die polymeren Komponenten, eines Antiblockingmittels aus Basis von Fasem oder 10 
Materialien mit groBer Oberfltche p£-OS 42 06 856) und/oder mit 0,1 bis 50 Gew.-%, bezogen auf die polyme- 
ren Komponenten, eines Reaktivzusatzes zur Verbesserung der Aufoahmekapazitat und -geschwindi^dt der 
polymeren Zusammensetzung (DE-OS 42 06 857). 

Sofem die Polymeren A freie oder (teil)neutrallsierte Sauregnippen enthalten, betragt der bevorzqgte Gehalt 
mindestens 0,2 Aquivalente freie und/oder neutralisierte Sauregnippen pro 100 g Polymer A. 15 

Die Polymeren A besitzen im allgemeinen als Zahlenmittel bestimmte Molekulargewichte von 3 000 bis 1 000 
000, vorzugsweise von 10 000 bis 500 000. 

Die Polymeren A wurden bislang hauptsSchlich zur Wasseraufiaahme in Windeln und in Artikein der weibli- 
chen Hygiene eingesetzt Oberrasdienderweise wurde gefimden, daB diese Polymeren, die dgentlich gar nidit 
zur Wasserdampfeiu&iahme besdmmt sind, gegeniiber anorganischen Substanzen wie konzentrierte Schwefd- ao 
saure, Phosphorpentoxid oder Calciumchlorid, Vorteile aufweisen. So zeigen de eine hervorragende;, lineare 
Luftfeuchtigkeitsaufoahme, die ein Mehrfadies der Aufnahme der anorganlsdien Substanzen erreidit Diese 
Absorber sind in jeder Beziehung sicher; audi bei nidit sachgemaBer Anwendung des erfindungsgemaBen 
Beduftungs- und Trockenmittels verursachen sie keinerlei Probleme. Ein Naditeil dieser Absorber !st aber ihre 
Empfindiichkeit gegenQber weiteren Additiven, die den Vorgang der Feuchtigkeitsaufnahmeflhigkdt signifi- 25 
kant verandem kdnnen. Zum Beispiel wurden aufgesprOhte Duftstoffe die Feuditigkeitsaufnahme unerwiinscht 
reduzieren oder gar verfaindem. 

Da die erfindungsgemaBen Trockenmittel audi Duftstoffe enthahen sollen, muBte ein Weg gefunden werden, 
eine ausreidiende Menge Duftstoffe einzubringeiL Insbesondere sollte ein Tr3ger gefunden werden, der die 
Duftstoffe aufnehmen konnte, ohne die Wasseraufnahme der polymeren Absorber zu reduzieren. Des weiteren 30 
war es w^bisdienswert; die Dt^toff e ohne Spruhtedmik durch einf aches Misdien aufzubringen. 

Es hat ddi gezeigt. daB anorganisdxe TrSger diese FWikdon am besten erfullea Bevorzugter Triger B ist 
Natrhimsulfot 

Der bevorzugte Triger B ist sprOhgetrodmetes Natriumsulfat Durdi den Spr&prozeB w&dea neben klemen 
spharisdien Hohlkdrpem mikrokristalline Strukturen gebildet, (£e bedeutende Mengen an organischer FlQssig- 35 
kett, wie z. B. Riedistoffe, aufnehmen konnea Oblicherweise liegt die Schiittdidite eines soldien Natriumsulfa* 
tes bei etwa 450 g/1; der Teildiendurdimesser kann zwisdien 0,05 mm und 0,5 mm liegen, im allgemeinen aber 
Qberwiegend im Berddi um 0,25 mm. Dieses Natriumsulfat kann ohne zu verkleben, etwa 15 Gew.-% ParfOm 
aufnehmen; auf der anderen Seite trdgt es zur Wasseraufoahme bei da es nadi dem SprGhtrodcnen kein oder 
nur sehr wenig Kristallwasser enthait Im Zuge der Feuditigkeitsau^afame wird die Struktur des Natriumsulf a- 40 
tes durdi Kri^allwasser verindert und dadurdi audi letzte Reste von Riedistoffen m einem feuditigkeitskon- 
troUierten Zdtraum freigesetzt 

Wenn man von einer Anwendungsdauer von etwa 3 Monaten ausgeht, dann werden nadi vorliegenden 
Erfahrungswerten etwa 5 bis 10 nig Riedistoffe pro Tag verdan^fen* mhfam mOBten also gesamt 0^ bis l,Dg 
Riedsstoffe appliziert werdea 4S 

Die Riedistoffe kdnnen traditioneOer Art sein, aber auch Riedistoffe mit Repellentwirkung fOr Insekten 
enthdten, z. E LavendeL Daneben kdnnen die erfmdungsgemafien Trodcemnittel auch Insektbide^ wie z. B. 
Permethrin, endialtea 

Die erfindungsgemaBen Mittel enthalten die Komponente A in Mengen von 1 bis 99, vorzugsweise 40 bis 90 
Gcwichtsteilen, die Komponente B in Mengen von 1 bis 60, vorzugsweise 30 bis 50 Gewichtsteflen und die so 
Komponente C in Mengen von 0,5 bis 5, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gewichtsteilen. 

Eine geeignete Ausfuhrungsform kdnnte folgende Zusammensetzung besitzen: 



(1)90% Absorber 

9% Natriumsulfat 55 
1% Riedistoffe 



Eine preisweitere Ausfuhrungsform hatte folgende Zusammensetzung 

(2)50% Absorber » 

49%Natriunisulfot 

l%Riechstoffe 

Die Herstellung des freiflieBenden Puivers erfolgt durch vortieriges Nfischen d^ Duftstoffe mh dem Sulfas 
das wiederum dem Absorber in einem einfachen Misdier zugemischt wurde. ^ 65 

Durch die Feuchtigkdtsauf nahme kommt es zu einer Voiumenexpansion. Der Behalter fQr die erfindungsge- 
maBe Rezeptur muB deshalb so dimensioniert sein, daB das expandierte Volumen aufgenommen werden kann. 
Das kann daduroh geschehen, daB der vorgesehene BehSlter nur teOwese mit der erfindnngsgemSBen Kompoa- 
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tion gefulh wird oder aber die Wandungen des Behiitnisses ausreichend flexibel gestaltet sind, z. a mittels 
elastischer, perforierter Folic. 

Beispiele 

Zur Prufung der wasseraufnehmenden Eigenschaften wurden jeweils 30 g der feuchtfgkdtsaufhehmenden 
Substanzen, im folgenden Absorber gcaannt, in einer geschlosscnen Kammer, wie sie Qblicherweise fur DQim- 
schichtchromatographie vcrwendet wird, fiber einer ausreichenden Menge Wasser bei Raumtenyjeratur geia- 
gert Anfangs wurde die Wasseraufnahme, gemessen als Gewichtszunahme, taglich, spater wSchcntiich be- 
stixnint Die jeweils verwendeten Absorber wurden vor Testbeginn einheitlich zur Gewichtskonstanz getrock- 
net 
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50 Gew.-% Polymerabsorber, ®SALSORB 90, vemetzte PolyacrylsSute in der 
Na-Form der Pinna Allied Colloids GmbH, Hambiug, 
49 Gew.-% spinOhgetiocknetes Natriumsulfat und 
1 Gew.-% RiechstofiF 
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Diese Daten belegen die flberragenden Eigenscbaften einer erfindungsgemaBen Praparation im Vergleich zu 
den mgangs erwShnten Salzen. Die Feochtigkeitsaufnahmc ist ohne Frage langsamer, aber fiber emen langeren 
Zdtraum kontimiierlidi and deudidi hdher. 

Patentansprucfae 

l.RiechstoffenthaltendesTrockenmittelauf Basis von -»/v^ 
(A) wasserabsorbierendem Polymer mit einem bei 30*C und 80% relativer Luftfeuchtigkeit m30Tag«i 
besdnunten Wasseidampfau&iahmevermdgen von mindestens 650 g/kg A, 
50 ^) wasserfreiem Natriunmdf at und 

(QRiechstoff. _ . 

1 Trockenmittel nach Anspruch 1, wonadi sprfihgetrocknetes Natriumsulfat als Komponente B emgesetzt 

aiYodcenmittdnach Anspnich 1, wonacAKomponcnteBderTragerfOr KomponenteCist 
55 4.'nrockenmittel nach An^ruch 1 entfaaltend 
1 bis 99 Gewichtsteile A» 
1 bis 60 Gewichtsteile B und 
0^ bis 5 Gewichtsteile C 
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